espacenet — Bibliographic data 


Page 1 of 1 


Replacement of the nucleus of the intervertebral disc by a 
polyurethane polymerised in situ 


Publication 
Publication date: 
Inventor(s): 
Applicants}: 
Classification: 

- international: 

- European: 


•: FR2639823 (A1) 


GARCIA ALAIN [FR] + 

A61F2/44; A61F2/46; A61L27/18; A61F2/30; A61F2/44; 
A61F2/46; A61L27/00; A61F2/30; (IPC1-7): A61F2/44 
A61F2/44B; A61F2/46B7; A61L27/18 


Application number: FR19880016184 19881206 
Priority number(s): FR19880016184 19881206 


Also published as: 

JFR2639823 (B1) 
Cited documents: 

J US3875595 (A) 

J US3030951 (A) 

J US3320131 (A) 

J US4772287(A) 


Abstract of FR 2639823 (A1) 

The invention consists of a method, a device and a 
product permitting replacement of the nucleus of the 
intervertebral disc after enucleation of the latter. The 
method consists in polymerising, in the cavity 4, a 
mixture 7 resulting in the formation of a polymer. 
The device consists of a bag 1 attached to a tube 2. 
The mixture 7, injected into the bag 1 , reacts to form 
a polyurethane. A device 3 permits closure of the 
bag 1 . The device permits restoration of the 
functions of the intervertebral articulation. 



Data supplied from the espacenet database — Worldwide 


http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=e... 3/30/2010 


(jj) REPUBIIQUE FRANCHISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 


(u) N° de publication : 2 639 823 

@ N' d'enregistrement national : 88 161 84 
@ Int CI* : A 61 F 2/44. 


DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 


@ Date de depot : 6 decembre 1988. 
@ Priorite : 

rel) Demandeur(s) : GARCIA Alain Jean - FR. 


(72) Inventeur(s) : Alam Jean Garcia. 

(43) Date de la mise a disposition du public de la 


demande : BOPI « Brevets > n" 23 du 8 juin 1 990. 


@ References a d'eutres documents nationaux appa- 



(73) Titulaire(s) : 


@ Mandataire(s) : 


) Remplacement du nucleus du disque intervertebral par un polyurethane porymerise in situ. 


(|7) L'invention consiste en un precede, un dispositif et un 
produit permettsnt de remplacer le nucleus du disque interver- 
tebral, spres enucleation de celui-ci. 

Le precede consiste a polvmeriser dans la cevite 4 un 
melange 7 sboutissant 9 la formation d un polym4re. 

Le dispositif est constitue d'un sac 1. fixe sur un tube 2. Le 
melange 7. injecte dans le sac 1 reagit pour former un 
polyurethane. 

a-- Un dispositif 3 permet la fermeture du sac 1. 
^ Le dispositif permet le retablissement des fonctions de 
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La presente invention concern? un dispositif permet- 
tant le remplacement d'une partie (le nucleus) des disques 
intervertebraux par un materiau implante. 

Un polyurethane (10) est polymerise directement dans 
la cavite (4) cree a l'occasion d'une nuc leotom i e ou d'une 
chemonucleolyse. 

Ce dispositif vise a retablir les fonctions de mobilite 
et d'amortissement des disques leses sans mettre en place une 
prothese totale du disque intervertebral. 

Le dispositif comporte un sac 11) en polyethylene 
etanche et vide d'air, fixe sur l'extremite (8) du tube (2). 

Le tube (2) presente une extremite (8) et une extremite 

(9). 

Le tube (2) presente a son extremite (8) une resistance 
chauffante (3) permettant la fermeture du sac (1) par 
thermo-soudure. 

Le tube (2) est introduit par le trocart (5) dans la 
cavite (4) resultant de 1 'el imination du nucleus . 

La voie d'acces est la Bene que celle utilisee pour la 
nucleotomie ou la chemonucleolyse. 

Un melange (7) de monomeres et de catalyseurs est 
injecte au travers du tube (2) a l'interieur du sac (1) afm de 
conbler la cavite (4). 

Apres soudure du sac (1), grace a la resistance (3), la 
polymerisation se poursuit a 37° pendant 30 minutes environ. 
Elle aboutit a la formation d'un polyurethane (10) selon 
la formule de la figure 3. 

Le tube et le trocart sont ensuite retires. 

Une variante consiste a injecter des microbilles (11) 
du polyurethane (10) a l'interieur du sac (I). 

La figure 1 represente en coupe le tube (2) et le 
trocart (5). 

La figure 2 represente le disque intervertebral en coupe 
axiale et les trois etapes de la polymerisation in situ dans la 
cavite (4). 

La figure 3 represente la reaction chimique aboutissant 
a la formation du polyurethane (10). 
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La figure 4 represente la variante. 

Le sac (1) est constitue d'un film de polyethylene 
impermeable dont l'epaisseur est de 0,1 mm. Son volume atteint 
2 cb3 environ apres expansion. 
5 Le tube (2) a une dimension de 25 cm de longueur pour un 

diametre de 3 mm. II peut etre realise en acier inoxydable. 

La reaction chimique aboutissant a la formation du 
polyurethane (10) resulte du melange (7) suivant : 

Hylene W (marque deposee) 1 NCO. 

10 Butanediol 1-4 0,5 OH. 

Polymeg 1000 (marque deposee) 0,5 OH. 

Dilaurate de dimethyl etain 0,02 X du melange. 

Le dispositif peut Stre realise sous forme d'un "kit" 
sterile, pret a l'emploi, permettant le rechauf f ement prealable 
15 des monomeres utilises. 

Le dispositif, selon 1' invention, est destine i Stre 
place par des medecins et chirurgiens apres nucleotomie ou 
chemonucleolyse dans le but de retablir la fonction articulaire 
intervertebrale. 
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UEVENDICATIONS 


1) D-Espositif chirurgical pour la mise en place d'une 
prothese dm nucleas d'un disque i nter vertebra 1 , apres nucleotomie 
ou chemonuc.leoIySe et formation resultante d'une cavite (4) dans le 
disque. Ce -iispo-sitif est caracterise en ce qu'il comporte un tube 
(2) apte a etre imsere dans un trocart (5). 

Le tube (2J preseate une extremite anterieure (8) garme d'un sac 
II) expansible et une extremite posteneure (9) reliee a un moyen 
d'injection d'un produit permettant d'expanser le sac (1) dans la 
cavite (4). 

2) DiSpositif chirurgical selon la re vend i cat i on 1, caracte- 
rise en ce que le produ.it mtrodmt dans le sac (1) soit ou bien 
un melange apte - se po lymer iser , ou bien des mcrobilles de 
polyuretham«. 

3) Dispositif selon 1'une des revendicat ions 1 et 2, 
caracterisS en ce que 1 ' extren i te anterieure (8) du tube (2) 
est equipee de aoyens chauffants aptes a provoquer le scellement 
du sac < 1 ) .. 

4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a 3 
caracterise en ce que le sac (1) est en polyethylene. 

5) Dispositif seltsn la revendicat ion 1, caracterise en ce que 
le melange apte a se po 1 ymer iser comprend au moins un isocyanate, au 
nioins un pclyol et au moins un catalyseur approprie. 

6) Disjjositif selon la re vendicat ion 5, caracterise en ce que 
le melange (3 1 isocyanate , polyol et catalyseur est adapte a se 
polymerisez- a 3T»C, en environ 30 minutes. 
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Hy kne W + Poly meg>|00O + Bu banediol- 

[vr.arc^c de'pose'e) (tn«^ t depose £ J ^-^j 

^ WCO 0,5 OH 0j5 - 0H 

D» I aerate die cLi methyl eb&i'n 
e>j0 2.y<> do rne'Un^e. 
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Fig. 4 


